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M0nsterbaerer til brug ved transferm0nstertrykning og anvendelse af en ikke-krystallinsk 
saccharidsirup i en dispersion til bestrygning af en papirbane til opn&else af en sadan 
ni0nsterbaerer. 
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Den foreliggende opfindelse angar en mansterbaerer i form af en papirbane patrykt et 
farvem0nster til brug ved trans fermenstertrykning af en befugtet tekstilbane. Opfindelsen 
angar ogsa anvendeiseri af en i sig Sciv kenui sacchariusirup som bestanuuci i en disper- 
sion til bestrygning af en papirbane for at opna en nuensterbaerer med saerlige. egenska- 
5 ber. 

Transfefnnonstertrykning er en velkendt og udbredt teknik, som bestir i en kontinuerlig 
overfering af et fortrykt monster fra en mensterbasrer til en befugtet tekstilbane, idet de 
to baner lebende bringes i kontakt med hinanden i et overforingsomrade, der som oftest 
har form af et eller flere par trykvalser (se figuren). 

10 Teknikken har principielt vaeret kendt i forskellige varianter siden 1920 'erne, men blev 
dog ferst kommercielt interessant i slutningen af 1950'erne. Transfertrykning i forskelli- 
ge udfarelsesformer er beskrevet i bl.a. US patentskrift nr. 1 651 470 og nr. 1 783 606, 
FR patentskrift nr. 1 034 816 og nr. 1 036 510, DK patentansagning nr. 5 666/68 og nr. 
1 566/69, SE patentskrift nr. 137 674, GB patentskrift nr. 1 430 832 og nr. 1 480 328, 

15 US patentskrift nr. 1 965 257 og nr. 1 993 524, DE offentl iggerelsesskrift nr. 2 710 158 
og nr. 2 702 300 og US patentskrift nr. 4 057 864. Faelles for de i disse skrifter be- 
skrevne procedure* var, at det ikke var muligt at opna tilfredsstillende resultater uden 
at benytte opvarmning og/eller farvestoffer baseret pa flygtige organiske oplasningsmid- 
ler. Som oftest matte man tillige benytte sa lange kontakttider for at opna brugbare 

20 resultater, at der reelt ikke var tale om kontinuerlige trykningsprocesser. 



Det var derfor et stort gennembrud for transfertrykningen f da det i slutningen af 
1 980 1 erne lykkedes for ansageren at udvikle en fremgangsmade til trans ferm0nstertryk- 
ning, ved hvilken man pa €n gang kunne undga opvarmning og undga at benytte organi- 
ske opiesningsmidler. Fremgangsmaden, der er beskrevet i DK patentskrift nr. 169 135, 
25 udmasrker sig ved, at det ved passende valg af m0nsterbaerer og farvestofformuleringer, 
ruaje kontrol af tekstilbanens befiigtning og anvendelse af et tilpas hajt pressetryk er 
muligt at opna saerdeles gode, reproducerbare resultater ved ganske hoje gennemferings- 
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hastigheder, som naevnt uden at benytte opvarmning og udelukkende ved brug af vandba- 
serede farvestofformuleringer. Ud over produktionsmaessige fordele og saerdeles gode 
produktlcvaliteter gav fremgangsm&den ifelge DK patentskrift nr. 169 135 ogs& indlysen- 
de miljcr- og energimaessige fordele samt et vsesentligt forbedret arbejdsmilj0. 

5 Denne skelsaettende fremgangsm&de har imidlertid ogs& sine begraensninger. Naermere 
bestemt stiller den saerlige krav til det som mensterbaerer anvendte papir, idet dette skal 
vaere af en bestemt beskaffenhed for at kunne patrykkes et farvem^nster med den onske- 
de trykkehastighed. Man er ncdsaget til at anvende en papirkvalitet, der kun er let 
sugende, og for at undga at de forskellige pStrykte farver flyder sammen, er det ncdven- 
10 digt at afk0le parpirbanen kraftigt mellem hver farvepafering for at bringe farven til at 
st0rkne. 

Trykningen af papiret foreg&r ved hjaslp af trykskabeloner som vist pa figuren. Ved 
fremgangsmiden if0lge DK patentskrift nr. 169 135 er man saledes nadt til mellem de 
enkelte trykskabeloner at indskyde kelevalser (ikke vist), som den trykte papirbane ledes 

15 rundt om under nedtaerting til under -20°C. Pi denne mSde kan man forhindre, at de fra 
forskellige trykskabeloner p&ferte farver flyder sammen, men "frysningen" komplicerer 
og fordyrer selvsagt den samlede proces vaesentligt, og det ville derfor vsre anskeligt 
at tilvejebringe en mOTSterbaerer, p5 hvilken farverne ikke flyder sammen, selv ikke ved 
heje trykkehastigheder, og som derfor ikke kraever nedkeling mellem de enkelte farvepi- 

20 f0ringer. 

Det har nu overraskende vist sig, at man kan fremstille en sSdan mansterbaerer ud fra 
normalt sugende papir ved at bestryge dette med en vandig dispersion af carboxy methyl- 
cellulose indeholdende en ikke-krystalliserende saccharidsirup. Denne bestrygnihg har 
den uventede egenskab, at den omgiende lader fugtigheden fra trykfarven traenge igen- 
25 nem, mens farvekoncentratet sammen med carboxymethylcellulosen bliver siddende pi 
overfladen. Herved forbliver papiroverfladen ter, og der sker ingen sammenflydriing 



mellem de enkelte farvememstre, som let kan fjernes fra papiret igen ved selve transfertiykningen. 

Opfindelsen angar derfor en m0nsterbaerer i form af en papirbane pairykt et farvem^n- 
ster til brug ved trans fenrianstertrykning af en befugtet tekstilbane ved sammenpresning 
af de to baner mellem et eller flere valsepar uden anvendelse af varme, men under et 
5 sidant lineaert tryk, at tekstilbanen over en kort straekning underg^r en komprimering til 
reduceret tykkelse efterfulgt af en naturlig ekspansion, hvorved farvem0nsteret suges fra 
mansterbaereren til tekstilbanen, og mansterbaereren ifolge opfindelsen er sseregen ved, 
at den bestir af papir med en Iuftgennemtrsengelighed (Bendtsen-por0sitet) pi over 500 
ml/min, m&lt efter normen DIN 53120 Tl, og en vandabsorption svarende til et Cobb- 

10 tah malt efter normen SCAN-P12:64 ; Cobb^, p4 mindst 50, hvilket papir er bestraget 
med en vandig dispersion af carboxymethylcellulose indeholdende en ikke-krystalliseren- 
de saccharidsirup, fortrinsvis i en mamgde pi omkring 30 g dispersion pr. m 2 , og deref- 
ter pitrykt et eller flere farvemenstre, hver bestSende af et i vand opleseligt eller disper- 
gerbart farvestof iblandet et letopleseligt forty kkende baerestof med tempore bindemid- 

15 delvirkning, fortrinsvis i form af carboxymethylcellulose. 

Den bestanddei af dispersionen, som giver papirbanen de overraskende og nyttige egen- 
skaber, er en ikke-krystalliserende saccharidsirup, som fortrinsvis er en sorbitolsirup. 
Traditionelt anvendes s&danne produkter i levnedsmiddelindustrien, mens deres anven- 
delse til bestrygning af almindeligt papir hidtil ikke har vseret kendt. 

20 Opfindeken ang&r_ derfor ogs& anvendelsen a f en ik ke-krystall iserend e saccharidsirup 
som bestanddei i en vandig dispersion til bestrygning af en papirbane for at opn& en 
mansterbaerer med en overflade, der omgSende kan bortlede den fra trykfarven stam- 
mende fugtighed, mens farvestoffet sammen med carboxymethylcellulosen forbliver p4 
overfladen. 

25 Opfindelsen frembyder flere Ware fordele. Ferst og fremmest bliver udvaeigelsen af 
papiret til mensterbaereren langt mindre kritisk, idet man kan anvende almindeligt, 
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normalt sugende rSpapir, sorn er betydeligt billigere end det hidtil anvendte papir. Med 
det bestragne papir ifalge opfindelsen bliver pStrykningen af farvemansteret desuden 
Iettere at udfare. Den kraever ingen speciel oplsering af personalet og kan derfor i langt 
h0jere grad end tidligere foretages lokalt. Farvestofforbruget er af samme starrelsesor- 
5 den som ved det hidtil anvendte papir, mens spildprocenten issr ved transfertrykning 
p& cellulosefibre og andre naturfibre er vssentligt lavere end far. Det faerdigtrykte papir 
kan anvendes pi ganske samme mSde som hidtil, dvs. ved den samme fremgangsmfide 
og i de samme maskiner som beskrevet i DK patentskrift nr. 169 135. 

Det udvalgte rapapir bestryges i et daekkende lag med den vandige dispersion af carboxy- 
10 methylcellulose indeholdende den ikke-krystallinske saccharidsirup, fortrinsvis i en 
maengde p& omkring 30 g dispersion pr. m 2 papiroverflade. En typisk dispersion har 
falgende sammensaetning (efter vaegt): 

68% vand 
20% saccharidsirup 
15 12% carboxymethylcellulose (tar vaegt). 

Man kan tilsaette et lyst farvepigment for at kunne bedemme visuelt, hvorvidt bestryg- 
ningen er daekkende. 

Bestrygningen af papiret (pi dettes trykside) foregSr ved hjaelp af en skabelonvalse. Man 
kanogsi foretage bestrygningen "on-line 11 i samme arbejdsgang pi papirfrernstillingsma- 

20 skinen, n4r man fremstiller ripapiret. Trykningen af det bestragne papir sker herefter 
ved, at dette passerer et antal trykskabeloner som vist p4 figuren, hvorved det anskede 
farvemanster pitrykkes med en skabelon for hver farve."Da den pif^e farve takket 
vaere den saerlige beskaffenhed af bestrygningen omgSende t0rrer, kan papiret feres 
direkte fra en skabelon til den felgende uden mellemliggende tarring eller frysning. Nar 

25 det anskede farvemanster er opniet, fir det en afsluttende tarring, og derpS opvikles det 
trykte papir pi en rulle. 



I: 



Seive transfertrykningen pi en tekstilbane foregir pi kendt made ved, at tekstilbanen 
efier befiigtning let alkalisk bad og kontrolleret afpresning til opnielse af en bestemt 

j . r — /^on M/Wa nonirKonA m^llpm **t pllpr fl'ftrft'Qflpit hr*»QCf»V5ilQer 

tUgLlgucu aaiiuiiciiik^i wo nivu wvii j *vww ... ~ ,~ ~ — — z c ' " 

under et .tilpas hajt pressetryk. Til slut fikseres den patrykte farve pi tekstilbanen pi i 
5 sig selv kendt mide, og den brugte mensterbaerer recirlculeres med henblik pi genbrug 
af papiret. 

Den anvendte saccharidsirup er fortrinsvis baseret pi sorbitol, men andre sukkerarter, 
sisom glucose, kan ogsi anvendes. En saerligt foretrukket saccharidsirup er produktet 
"Sorbidex 200" fra firmaet Cerestar, som overvejende bestir af sorbitol, men som ogsi 
10 indeholder mindre msngder mannitol (ca. 1, 1 %) og reducerende sukkerarter (ca. 0, 1 %). 

I den vandige dispersion indgar tillige en carboxymethylcellulose. Denne kan f.eks. vsre 
"Ambergum®1221 n f en vandopleselig, anionisk ladet cellulosepolymer fra firmaet 
Aqualon. Dette produkt er ogsi velegnet som bestanddel i trykfarveformuleringerne. 

Den nye mensterbasrer ifelge opfindelsen er saerlig velegnet til brug ved transfertrykning 
15 pi cellulosefibre og andre naturfibre ved fremgangsmiden ifolge DK patentskrift nr. 169 
135. Den kan i princippet pitrykkes m0nstre af ethvert vandopteseligt eller i vand 
dispergerbart farvestof, sisom substativ-farvestoffer, kationiske farvestoffer, 
chromkompleks-farvestoffer, reaktivfarvestoffer og pigmentfarver. Blandt disse er 
reaktivfarvestoffenie saerligt foretrukne. 



20 Henidoverkanm^^ 

farvestoffer pi baner af syntetiske fibre. Den kan ogsi pitrykkes et farvememster ved 



Opfindelsen illustreres naermere ved de felgende eksempler. 
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EKSEMPIER 



I de folgende eksempler benyttes et maskinglittet basispapir af fabrikatet Transferror 
Classico" type 814 fra firmaet Cham Tenero. Det har en gramvsegt pk 65,0 g/m 2 , en 
"Bendtsen-poresitet" (luftgennemtraengelighed) pk 700 ml/min, milt efter normen DIN 
5 53 120 Tl , en vandabsorption svarende til et Cobb-tal pi 55,5 milt efter normen SCAN- 
P12:64, Cobb^, en relativ vidstyrke pk 9,5% og en brudstyrke pk 63,6 N/15 mm malt 
efter normen DIN EN ISO 1924-2. 

Papiret bestryges pa tryksiden med en vandig dispersion bestaende af 

83,4 kg "Sorbidex 200" 
og 50,0 kg "Ambergum®1221" carboxymethylcellulose (CMC) 

udrert i 283,6 kg vand. Til toning af dispersionen kan man eventuelt tilsaette 1,25 kg af 
farvestofferne Pigmatex red og Pigmatex gul (halvt af hver) for at visualisere bestrygnin- 
gen. 

Eksempel 1 

Et tofarvet menster piferes en tekstilbane af cellulosefibre (viskose og bomuld). Stoffet 
forbehandles pk saedvanlig m&de inden trykningen: Det skal vaere helt rent, og hvis det 
har tendens til at mile i kanterne, skal det kantlimes. 



Det bestregne papir pitrykkes de to farvemenstre pk en Stork RT trykkemaskine ved 
hjslp af ruiSsl^belonefT D^to pasWe^ ~ 
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RecefiLl: 



Reaktivfarvestof (Rematrans Rot 358) 100 g 

Naturligt fortykkelsesmiddel (Na-CMC) 1 20 g 

Syntetisk fortykkelsesmiddel (Alcoprint RTA) 6,8 g t 

5 Antiskummiddel (Alcopol o 60%) 1,1 g 

Kompleksdanner (Ladiquest 1097) 1 1 g 

Demineraliseret vand op til 1000 g 

Recept 2: 

Reaktivfarvestof (Rematrans Blau 257) 200 g 

10 Naturligt fortykkelsesmiddel (Na-CMC) 120 g 

Syntetisk fortykkelsesmiddel (Alcoprint RTA) 6,8 g 

Antiskummiddel (Alcopol o 60%) 1,1 g 

Kompleksdanner (Ladiquest 1097) 1 1 g 

Demineraliseret vand op til 1000 g 

15 Det tofarvede monster overferres fra papirbanen til tekstilbanen pS en "Cotton Art" 

standardmaskine, idet tekstilbanen forinden befugtes med en bland ing af 

NaOH, 34° B6 50 g/1 

: Natriumsilicat T 36° B6 i „ ,100 g/1 __ 



Kompleksdanner (Ladiquest 1097) 1 g/l 

20 Demineraliseret vand op til 1 1 



Tekstilbanens vseskeabsoiption er ca. 65%. 



Fikseringen af farven p4 stoffet foreg&r pa kendt mSde ved M Cold-pad-batch "-metoden. 
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Eksempel 2 



Der anvendes samme tekstilbane og samme forbehandling som i eksempel 1 . 

Pa det bestrogne papir trykkes et flerfarvet master i en "Ink Jet Printer" fuldbreddema- 
skine (bredde 140-180 cm). Der anvendes koncentrerede farver af maerket Rematrans 
5 i maskinen, fortrinsvis: 

Rematrans Gelb 089 

Goldgelb 070 
Orange 035 
Rot 004 

10 - Rot 358 

Blau 267 
Blau 257 
Turkis 216 
Griin 201 

15 - Schwarz 288 

Schwarz 263 
Schwarz 258 

Papiret med deLpitrykte to til transfertrykning af tekstilbanen som 

beskrevet i eksempel 1, hvorefter farven fikseres p& stoffet, ligeledes som beskrevet i 
20 eksempel 1. 



Eksem pel 3 

Et tofarvet monster pfifores en tekstilbane af poTyamid7som er forb^Kandlet^rsaedvanlig 
mSde. 



Det bestragne papir p&trykkes de to farvemenstre p& en Stork RT trykkemaskine ved 
hjaelp af rundskabeloner. De to pastarecepter er felgende: 

Recept 1: 

Syrefarvestof (Erionyl Blau) 
5 Naturligt fortykkelsesmiddel (Na-CMC) 
Kdmpleksdanner ' 4( - 
Demineraliseret vand op til 

Der justeres til pH 8 med NaOH. 

Recept 2: 

10 Syrefarvestof (Erionyl Bordeaux) 

Naturligt fortykkelsesmiddel (Na-CMC) 
Kompleksdanner 
Demineraliseret vand op til 

Der justeres til pH 8 med NaOH 

15 < Det tofarvede menster overfcres fra papirbanen til tekstilbanen p& en "Cotton An" 
standardmaskine, idet tekstilbanen forinden befugtes i et vaeskebad med felgende 
sammensactning: 

Naturligt fortykkelsesmiddel (Na-CMC) - - 5 g 

Demineraliseret vand op til 1000 g 



20 Der justeres med syre/buffer til pH 3. 



300g 
150 g 
10 g 
1000 g 



400 g 
100 g 
10 g 
1000 g 



Tekstilbanens vaeskeabsorption er ca. 45%. 



* e 
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Fikseringen af farven p& stoffet sker ved "Cold-pad-batch"-metoden. 

Eksempel 4 

Et trefarvet monster paferes en tekstilbane af polyester, som er forbehandlet pi sadvan- 
lig mide. 

5 Det bestragne papir pStrykkes de tre farvem0nstre p5 en Stork RT trykkemaskine ved 
hjalp af rundskabeloner. De tre trykpastarecepter er fclgende: 



Recept 1: 

Teraprint Rot 5 g (dispersionsfarve) 100 ~g 

LyoprintTFA 27 g v 

10 Lyoprint AP 7 g 

Lyoprint BS Konc. 90 g 

NaOH 5 g 

Recept 2: 

Teraprint Gelb G (dispersionsfarve) 100 g 

15 LyoprintTFA 27 g 

Lyoprint AP 7 g 

Lyoprint BS konc. 90 g 

NaOH 5 g 



Recept 3: 

20 Teraprint Blau ~6R (dispersionsfarve) 100 g 

Lyoprint TFA 27 g 

Lyoprint AP 7 g 

~~ Lyoprint BS konc. "~~ ~~ " ~ 90 g 

NaOH 5 g 



Farvemensteret overferes fra papirbanen til tekstilbanen pi en Lemaire HTP standardma- 
skine til trans fertrykning. Maskinen indstilles pi 215°C, og der anvendes en kontakttid 
pa 25 sek. 

Der er her tale om en terr proces. Farven er fikseret, nir stoffet forlader maskinen. 



• 
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P ATENTKR A V 



1. Mensterbaerer i form af en papirbane patrykt et farvemenster til brug ved transfer- 
nienstertrykning af en befugtet tekstilbane ved sammenpresning af de to baner mellem 
5 et eller flere valsepar uden anvendelse af varme, men under et sadant lineaert tryk, at 
tekstilbanen over en kort straekning undergir en komprimering af reduceret tykkelse 
efterfulgt af en naturlig ekspansion, hvorved farvemonsteret suges fra mansterbaereren 
til tekstilbanen, kendetegnet ved, at den bestir af papir med en luftgennem- 
traengelighed (Bendtsen-porasitet) pi over 500 ml/min, malt efter normen DIN 53120 

10 Tl, og en vandabsorption svarende til et Cobb-tal, malt efter normen SCAN-P12:64, 
Cobb^, p& mindst 50, hvilket papir er bestreget med en vandig dispersion af carboxy- 
methylcellulose indeholdende en ikke-krystalliserende saccharidsirup, fortrinsvis i en 
maengde p& omkring 30 g dispersion pr. m 2 , og derefter patrykt et eller flere farveman- 
stre, hver bestSende af et i vand opLaseligt eller dispergerbart farvestof iblandet et Ie- 

15 toplaseligt fortykkende bserestof med temporal bindemiddelvirkning, fortrinsvis i form 
af carboxymethylcellulose. 

2. Mansterbaerer ifelge krav 1, kendetegnet ved, at den anvendte saccharid- 
sirup som hovedbestanddel indeholder sorbitol. 

3. Mensterbaerer ifelge krav 2, kendetegnet ved, at den anvendte saccharid- 
20 sirup ud over sorbitol indeholder mindre maengder mannitol og reducerende sukkerarter. 



4. Mensterbaerer ifalge krav 3, kendetegnet ved, at den anvendte saccharid- 
sinip udgOT ca7 20 vsgf % af dispersionen. ~ 



... 13' ' . • 

5. Anvendelse af en ikke-krystalliserende saccharidsirup som bestanddel i en vandig 
dispersion til bestrygning af en papirbane for at opna en mensterbserer med eh overflade, 
der omgaendc kaii bonlede den fra trykfarven stammende fugtighed, mens farvestoffet 
sammen med carboxymethylcellulosen forbliver pa overfladen. 
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For Dansk HK Ltd. 



Chas. Hude A/S 
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Mensterbserer til brug ved transfermenstertrykning og anvendelse af en ikke-kxystallinsk 
saccharidsirup i en dispersion til bestrygning af en papirbane til opnaelse af en sadan 
mansterbaerer. 

SAMMENDRAG. 

5 En mensterbaerer til brug ved transfermcnstertrykning af tekstiler best&r af papir med 
en luftgennemtraengelighed (Bendtsen-porasitet) pa over 500 ml/min og en vandabsorp- 
tion svarende til et Cobb-tal pi mindst 50, hvilket papir er bestreget med en vandig 
dispersion af carboxymethylcellulose indeholdende en ikke-krystalliserende sac- 
charidsirup, fortrinsvis i en maengde pS omkring 30 g dispersion pr. m 2 , og derefter 
10 patrykt et eller flere farvem0nstre, hver bestaende af et i vand opl0seligt eller disperger- 
bart farvestof iblandet et letopleseligt fortykkende baerestof med temporaer bindemiddel- 
virkning, fortrinsvis i form af carboxymethylcellulose. 

Ved at anvende en saccharidsirup, fortrinsvis en sorbitol sirup, til bestrygningen kan man 
anvende normalt sugende r&papir som basis for mensterbaereren, hvilket giver klare 
15 ekonomiske og produktionsmaessige fordele. 
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